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(54) Produit colmatant pour retenues cotlinaires, digues et lagunes. 



(57) L'invention concerne un produit permettant de colmater 
les fuites des retenues d'eau en un temps tres court, sans 
vidange, sans appareillage particulier et a faible concentration. 

II esr constitue d'un melange de deux polYacn/lamides de 
haul poids moleculaire : un polyacrYfamide flocculant presen* 
tant apres hydratation des qualites collantes et gelifiantes; un 
polyacrylamide reticule retenteur d eau presentant apres hydra- 
tation I'aspecl de gros grains de la consistance du caoutchouc 
mousse. 

L'hydratation au fond de la retenue provoque la formation 
d'une couche continue de gel (poryacryl amide flocculant) dans 
I lequel sont noyes les grains de polyacrylamide retenteur d'eau: 
ce qui provoque le colmaiage. 
CO Le proauK seicn I'.nvenijon es; parttculierement desnn£ au 
CO colmatage des fuites des retenues collinaires. digues, lagunes 
^ et barrages. 
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PRODUIT COLMATANT POUR RETENUES COLLINAIRES 

DICUES ET LAGUNES 



1 

La presente invention concerne. un melange de produits chlmiques 
destine a col mater les fultes des retenues d'eau, nop toxique pour la flare et 
la faune aquatiques. 

Le colmatage de ce^ pertes d'eau est actueliement effectue salt en 
detruisant tout ou partie de la digue afin de la reconstrulre au mieux F salt 
par epandage d'argile gonflante en grande quantite (5 a 20 Kg/M2) f salt par 
injection de dment ou de resine, salt par pose d'une bache plastique. 

Dans la plupart des cas les frais engages sont impartants, 
l'operation necessitant la vidange de la retenue et Intervention d'engins de 
trauaux publics. 

Le produit selon Tin mention per met de remedier a ces incon- 
venients. n est utilise a faible dose (50 Grs/M2), ne necessite pas la vidange 
de la retenue et est repandu a la main par I'utilisateur. 

n est presents en grains de plus de 0,8 mms afin de ne pas etre 
retenu en surface par les forces de tension superficielle. 

Le produit selon 1' invention est constitue d'un melange de deux poly meres: 

- Un poly aery lamioe de haut paids moleculaire far man t apres 
hydratation une couche collante et visqueuse (ce produit est utilise com me 
flocculant pour eaux usees en station d'epuration). 

- Un polyacrylamide reticule de haut podds moleculaire, far man t 
apres hydratation des petits cubes irreguliers de 1 a 3 cms de cote, ayant La 
consistance du caoutchooc mousse. (Ce produit est utilise en retenteur d'eau). 

Le pel y aery Lamioe reticule entre en propecrtien inferievxre a 60% 
dans le melange. 
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Les ceux polyacrylamides sont selectionnes pour etre capable 
x -*yn i ho..v rent fcrfs^ leur polds d'eau dooce. Le 

^ds du cnlmatant sec transport repentant done .Ins de 1% du colmatant 

en place apres hydratatlon. 

Le prlndpe d'action du produit selon 1'invention est le suiv/ant: Le 
poiyacrylamide reticule est noye dans une couche collante de poiyacrylamide 

flocculant, apres hydratatlon. 

La px«er.- 2 d'une fissure provoque par la perte d'eau un 

,_ „„ =r , fo „, a entraine les cubes de poiyacrylamide 
"pom page" de la couche collante. qui entraine 

reticule. Cette aspiration se poursuit Jusqu'a ce qu'une accumulation de cubes 
de dimensions suffisantes bloque la fissure. Le produit y poursuit son 
hydratatlon, pour assurer un colmatage definitif. 

Le poiyacrylamide flccculant suffit a limlter les pertes d'eau par. 

parasite. 

Les polyacrylamides sent peu ou pas biodegradable* en 1'absence 
oe lumiexe. Leur faible sensibilite a plusieurs cycles hydratatlon / 
Ceshydratation (suite aux vidan.es estivales des retenues pour en utiliser 
1-eau) permet de conserver le colmatage plusieurs annees. 

Les dessins ci-annexes illustrent 1'inventlon: 

La figure 1 represente, en coupe, la chute des grains du produit 

sur Lb fond de la retenue. 

. _ n —.ne la fin de rhydratation du 
La figure 2 represent*, en coupe, ia Tin ^ 

prod uit et le debut du colmatage des fissures. (1) etant le polymer, flccculant 
transform* en oco=he collante apres hydration. (2) etant le poiyacrylamide 
reticujp transform* en cubes irreguliers apres hydratatlon . 

, - 1.1,,.,-r.Hnn est particulierement destine au 
Le produit selon 1'inventlon esx 

o*mM. - P— *-> " >" ***** e ' 9Ue " " 

barrages. 
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inc. vEtouICA FlOfUi) 

1) Produit pour colmater les fuites des retenues d'eau, caracteris^ par 
1 'association d'un colmatant oelifiant apres hydratation et un colmatant 
devenant gran ale ux apres hydratation. 

2) Produit selon la revendication (1) caracterise par la forte capacity 
5 d'absarption d'eau des constituants qui par ce fait, augmentent de volume. 

3) Produit selon la revendication (2) caracterise par la faible quantite de 
produit sec transports par rapport au volume final des colmatants forme apres 
hydratation: Rapport de 1% minimum. 

4) Produit selon la revendication (2) et la revendication (3) caracterise 
10 par sa capadte a utiliser l'eau de la retenue pour son hydratation et son 

gonflement. 

5) Produit selon la revendication (1) characterise par sa granulometrie 
superieure a 0,8 mms a sec. 

6) Produit selon la revendication (1) caracterise par la presence d'un 
i5 polyacrylamide flocculant et d'un polyarry la mide reticule retenteur d'eau. 

7) Produit selon la revendication (6) caracterise par une proportion 
inferieure a 60% en poids de polyacrylamide reticule. 

8) Produit selon la revendication (6) caracterise par l 1 utilisation de 
constituants qui, apres hydratation, ne sont pas tcodques et ne presentent pas 

20 un milieu favorable au developpement oacterien. 
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